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Eisefzt^durch filoff 

Erftndung betrifft ein PreBpolster ftir den Einsatz in Bin- Oder Mehretagen-Heizpressen, ^ y 
ehend aus einem Gewebe. C, /Co 



Die 

bestehend 



Derartige PreBpolster kOnnen ftir den Einsatz in verschiedensten Arten von Hoch- und Nie- 
derdruckpressen, z.B. Kuxztakt- und Etagenpressen fur die Kaschierung von Spanplatten mit 
Melamin etc., Hochdruckpressen fur die Herstellung von Hochdrucklaminaten oder sotistigen 
Pressen fUr viele andere Anwendungsbereiche verwendet werden. Typisch fur derartige PreB- 
polster ist, daB sie in Form eines Gewebes aufgebaut sind, das aus Materialien besteht bzw. 
Materialien enthalt, die ftir den Einsatz bei hohen Temperaturen bis oberhalb von 200° geeig- 
net sind und dabei sowohl ein moglichst groBes Rtickstellvermogen bei einer intermittieren- 
den Druckbelastung als auch eine mOglichst groBe Waimeleitfdhigkeit besitzen. 

Da sowohl die Bauteile der vorgenannten Pressen selbst als auch das PreBgut mehr oder we- 
niger groBe Toleranzen aufweisen, haben die PreBpolster die Aufgabe, diese Toleranzen aus- 
zugleichen und den PreBdruck gleichmaBig und vollflachig auf das PreBgut zu ubertragen und 
' dabei ftir eine ebenfalls gleicbm^Bige und vollflachige Warmetibertragung zu sorgen. 

Ein PreBpolster der eingangs beschriebenen Art ist beispielsweise aus der DE 90 17 587 Ul 
bekannt Hierbei handelt es sich um ein flexibles Prefipolstergewebe aus einem Gam aus aro- 
matischem Polyamid, das gegebenenfalls mit anderen Garnmaterialien gemischt ist. Das texti- 
le Gewebe soli, bezogen auf das Gesamtgewicht des PreBpolsters, Metallfaden in einem An- 
teil zwischen 0 und 70 Gew.-% enthalten, um die Warmeleitfahigkeit auf den erforderlichen 
Wert einzustellen. 

Des weiteren ist aus der EP 0 713 762 A2 ein PreBpolster fur Hoch- und Niederdruckpressen 
aus einem Material bekannt, das durch die folgenden Bestandteile gekennzeichnet ist: 

Gruppe 1: , 

1.1 Garn aus aromatischem Poly amid, das gegebenenfalls mit anderen Garnmaterialien ge- 
mischt ist und MetaRf&den in beliebigen Anteilen enthalt 

1 .2 Metallgarn 
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Gruppe 2: 

2. 1 Hitzebestandiges Filament an s Gunnni Oder Gummimischung 

2.2 Hitzebestandiges Filament aus Silikon oder Silikonmischung 

2.3 Hitzebestandiges elastisches Kunststoff-Filament 

2.4 Material der Gruppen 2, 1 > 2.2 und/oder 2.3 mit Metallseele, wobei diese nicht mit dem 
sie umgebenden Material fest verbunden sein muB 

2.5 Material wenigstens einer der Gruppen 2. 1 bis 2.4, mit Metallfaden umlegt 

2.6 Garn der Gruppe 1.1, jedoch ohne Metallfaden. 

Zum Stand der Technik zahlt des weiteren das aus der EP 0 735 949 Bl bekannte PreBpolster, 
bei dem die KettfMen und/oder die SchuBfaden ein Silikonelastomer aufweisen, das in dem 
Gewebe beispielsweise in Form von Vollf&den oder in Form von rait Silikon ummanteltem 
Metalldraht enthalten sein kann. 

Durch den Trend zu immer kQrzeren PreBzeiten und den damit verbundenen hOheren Heiz- 
plattentemperaturen bei den Pressenanlagen sind die an die PreBpolster zu steUenden Anfor- 
derungen in der jtingeren Vergangenheit stetig angewachsen. Ein Nachteil der bisherigen 
PreBpolster ist u.a. darin zu sehen, daB ihre chemische Bestandigkeit, beispielsweise gegen- 
tiber Hydraulik51» das bei Olleckagcn aus den Hydraulikpressen in das Polstergewebe ein- 
dringen kann, nicht ausreichend groB ist. So ist insbesondere die chemische BestSndigkeit von 
Silikonkautschuken oder Polyamiden gegentiber heiBen (Men, Benzin, aiiphatischen und aro- 
matischen Olefinen und Chlorkohlenwasserstoffen sowie Sauren schlecht bzw. ilberhaupt 
nicht gegeben. 

AuBerdem entstehen bei der Polykondensation von Aminoplastharzen in den Pressenanlagen 
chemische Spaltprodukte, die ebenfalls in die Polstergewebe eindriugen und diese angreifen 
kdnnen. 

Des weiteren hat sich herausgestellt, daB die bisher eingesetzten PreBpolstertypen bei den 
relativ hohen Dauertemperaturen von 100 bis 250°C vorzeitig versproden oder hydrolisieren 
und somit iiber keine Polstereigenschaften mehr verfiigen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein PreBpolster vorzuschlagen, mit dem die heuti- 
gen Anforderungen bei technisch innovativen Anwendungen erfiillt werden kSnnen. Insbe- 
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sondere soil erne hohe Dauertemperaturbestandigkeit bei Temperaturen tiber 250°C und eine 
chemische BestMndigkeit gegenuber heiBen Olen, Benzin, aliphatischen und aromatischen 
Olefinen, Chlorkohlenwasserstoffen sowie Sauren gegeben sein. Aufierdem soli auch eine 
hohe FlexibiKtat sowie gute Rttckstelleigenschaft des Gewebeniaterials gew&hrieistet sein. 

Ausgehend von einem Prefipolster der eingangs beschriebenen Art, wird diese Aufgabe erfin- 
dungsgemafi dadurch gelost, daB das Gewebe einen wesentlichen Anteil eines Silikon- 
Fluorelastomers aufweist 

Das Grundmolekul eines (reinen) Silikonkautschuks hat die folgende Struktur: 

R R R 

I I I 

— Si — O — Si — O — Si — O — 

1 1 A 

R R R 



R steht dabei fur eine Organo-Gruppe, Die vorstehende Strukturfoimel laBt sich dutch folgen- 
de Summenformel wiedergeben: 

— [R 2 SiO] n 

Aus einetn derartigen Silikonkautschuk, dessert Einsatz bei Prefipolstern zum Stand der Tech- 
nik zUhlt, entsteht durch Vernetzung Silikonelastomer. Anstelle von Silikonelastomer ist auch 
die Bezeichnung (Silikon-)Gummi oder (Silikon-)Vulkanisat gebrauchlich. 

Von dem vorgenannten Silikonkautschuk bzw. -elastomer unterscheidet sich das erflndungs- 
gemaB vorgeschlagene Silikon-Fluorelastomer dadurch, daB partiell Organo-Gruppen in dem 
Grundmolekul des Silikonkautschuks durch Tri-Fluoralkylgruppen ersetzt werden. Ist als Tri- 
Fluoralkylgruppe beispielsweise eine Tri-Fluormethylgruppe vorhanden, so besitzt das Sili- 
kon-Fluorelastomer folgende Strukturformel: 
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Si — O — Si — O — Si — O — 



Silikon-Fluorelastomere unterscheiden sich von herkSrnmlichen Silikonelastomeren nicht nur 
durch eine ganzlich unterschiedliche Herstellungsweise, sondern auch durch erheblich von- 
einander abweichende chemische und physikalische Eigenschaften: 

^ Silikon-Fluorelastomere zeichnen sich durch eine hervorragende Warmebestandigkeit aus, die 

titer 250°C hinausgeht und das erfindungsgemafie PreBpolster daher fiir einen Einsatz auch 
bei kUrzesten Taktzeiten mit entsprechend hohen Heizplattentemperaturen pradestiniert. Au- 
Berdem ist die chemische Bestandigkeit von Silikon-Fluorelastomeren sehr gut. Sie sind bei- 
spielsweise gegeniiber heifien Olen, Benzin, aliphatischen und aromatischen Olefinen, Fluor- 
kohlenwasserstoffen und Sauren weitestgehend resistent. Des weiteren zeichnen sich Silikon- 
Fluorelastomere durch ihre hohe Elastizitat auch bei hohen Dauertemperaturen von uber 
250°C aus. GegenUber reinen Fluorelastomeren bzw. Fiuorkautschuken, die keinerlei Silizi- 
umatome aufweisen, zeichnen sich die erfindungsgemaB verwertdeten Silikon-Fluorelasto- 
mere durch ihre hohere Elasti2itat und ihre besseren Rtickstelleigenschaften aus. Mit dem 
PreBpolster gemaB der Erfindung lassen sich daher auch unter hartesten Einsatzbedingungen 
wesentlich langere Standzeiten erzielen, als dies bei den bekannten Polstertypen der Fall ist. 

^ Neben der MSglichkeit, Silikon-Fluorkautschuk beispielsweise auf ein Metallsiebgewebe auf- 

zutragen und dann zu vulkanisieren, ist es als besonders vorteil haft anzusehen, dafi Kett- 
und/oder SchuBfaden einen wesentiichen Anteil eines Silikon-Huorelastomers aufweisen. 
Hierbei konnen jeweils samtliche Kett- und/oder SchuBfaden mit Silikon-Fluorelastomer ver- 
sehen sein oder aber jeweils nur ein Teil der Kett- und/oder SchuBfaden. 

Nach der Erfindung kann entweder Silikon-Fluorelastomer in reiner Form in dem Gewebe 
vorhanden sein oder aber es liegt ein sogenanntes Blend-Elastomer vor, bei dem vor der Ver- 
netzung eine Mischung aus einem (herktfmmlichen) Silikonkautschuk und einem Silikon- 
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Fluorkautschuk hergestellt wird. Durch Variation der Anteile von Silikonkautschuk und Sili- 
kon-Hourkautschuk lassen sich die Polstereigenschaften je nach Anwendungsfall individuell 
einstellen, Der Anteil des Silikon-Fluorelastomers an dem ,31end-Kautschuk** sollte dabei 
vorzugsweise mehr als 20 Gew.% betragen. Dutch die Verwendung von Blend-Elastomeren 
kOnnen die Materialkosten bei der Herstellung des erfindungsgemafien Prefipolsters bedarfs- 
weise deutlich gesenkt werden, wobei gegemiber reinen Silikonelastoineren dennoch eine 
deutliche Verbesserung der beim PreBpolstereinsatz relevanten chemischen und physikali- 
schen Eigenschaften erzielt wird. 

Zur Verbesserung der WMrmeleitffctagkdtseigenschaften des Prefipolsters wird vorgeschlagen, 
daB Kett- und/oder SchuBfaden einen Metallanteil aufweisen. Dieser Metallanteil kann einer- 
seits in Form von Metallpulver in einen Elastomerwerkstoff, beispielsweise in dem Silikon- 
Fluorelastomer, eingebracht werden oder abet in Form von MetallfMen in den Kett- und/oder 
SchuBfaden enthaiten sein. 

Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung des erfmdungsgemafien Prefipolsters sind die 
Kett- und/oder SchuBfaden aus einem Fadenkern aus einem hochfesten und temperaturbe- 
standigen Garnmaterial und einem Fadenmantel aus Silikon-Fluorelastomer zusammenge- 
setzt. Im Vergleich zu der Verarbeitung von Vollfaden aus Silikon-Fluorelastomer wird die 
webtechnische Verarbeitung wesendich vereinfacht, wenn ein das elastische Silikon-Fluor- 
elastomermaterial enthaltender Faden zugleich auch einen Fadenkern mit einem wesentlich 
grflBeren Elastizitatsmodul aufweist. 

Die Erfindung weiter ausgestaltend, ist vorgesehen, daB der Fadenkern aus Metall besteht, 
insbesondere aus einer Mehrzahl von Einzelfilamenten, die dblicherweise als Litzen bezeich- 
net werden. 

^ Aufgnmd der guten Wairoeleilfdhigkeit von Kupfer und seinen Legierungen bzw. aufgrund 

der hohen Resistenz von Edelstahl besteht der Fadenkern sinnvollerweise aus Kupferlitze oder 
Messinglitze oder (Edel)Stahllitze. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aosfiihrungsbeispiels, das in der Zeichnung 
dargestellt ist, naher erlautert. Die Zeichnungsfigur zeigt einen Querschnitt durch einen 
SchuBfaden eines erfihdungsgemaBen PreBpolstergewebes. 
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Ein Schuflfaden 1 ist aus einem Fadenkern 2 und einem diesen allseits umgebenden Faden- 
mantel 3 zusaramengesetzt. Der Fadenkern 2 besteht aus einet Kupferlitze, die aus einer Viel- 
zahl von einzelnen diinnen Kupferdrahten 4, die miteinander verdrillt sein konnen, zusam- 
mengesetzt ist. Der Fadenmantel 3 besteht aus einem Silikou-FluOTelastomermaterial. 

Ein PreUpolstergewebe mit ausgezeichneter thennischer Best&ndigkeit und Resistenz gegen- 
Uber fast alien im Presseneinsatz auftretenden chemischen Verbindungen sowie mit sehr guten 
Polster- bzw, Elastizitatseigenschaften besitzt Kettfaden aus Messing- Oder Kupferlitze und 
SchuBfUden 1 der zuvor beschriebenen Art. In Abh&igigkeit von eventuell besonderen 
Einsatzanforderungen konnen eventuell in beiden Fadensystemen noch weitere Game hinzu- 
gefugt werden. 
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Schutzansprudhe : 

1 . PreEpolster fur den Einsatz in Ein- oder Mehretagen-Heizpressen, bestehend aus einem 
Gewebe, dadurch gekennzeichnet, daB das Gewebe einen wesentlichen Anteil eines Si- 
likon-Fhiorelastomers aiifweist. 

2. PreBpolster nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 , dadurch gekennzeichnet, daB das 
Gewebe einen wesentlichen Anteil eines Blend-Elastomers aufweist, das durch Vemet- 
zung einer Mischung eines Silikonkautschuks und eines SiUkon-Fluorkautschuks herge- 
stellt ist. 



3. Prefipolster nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil des Silikon- 
Fluorkautschuks an der Mischung mindestens 20 Gew.% betragt. 

4. PreBpolster nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB Kett- 
und/oder SchuBf&den (1) einen wesentlichen Anteil eines Silikon-Fluorelastomers auf- 
weisen. 

5. PreBpolster nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB Kett- 
und/oder SchuBfaden (1) einen MetaUanteil aufweisen. 

6. PreBpolster nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB Kett- und/oder SchuBfaden 
(1) Metallfaden enthalten, 

7. PreBpolster nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB Kett- 
und/oder SchuBfaden (1) aus einem Fadenkern (2) aus einem hochfesten und tempera- 




turbestiindigen Garnmateriai und einem Fadenmantel (3) aus Silikon-Fluorelastomer zu- 
sammengesetzt sind. 



8. PreBpolster nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Fadenkern (2) aus Me- 
tall besteht. 

9. PreBpolster nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Fadenkern (2) 
aus einer Mehrzahl von Einzelfilamenten (4) besteht. 
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10. PreSpolster nach den Anspruchen 8 and 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Fadenkern 
(2) aus Kupferlitze Oder Messinglitze oder (Edel)Stahllitze besteht. 



• 
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